THIS PAGE IS INSERTED BY OIPE SCANNING 
AND IS NOT PART OF THE OFFICIAL RECORD 

Best Available Images 

Defective images within this document are accurate representations of the 
original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

^^BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT 

BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT 
SKEWED/SLANTED IMAGES 

COLORED PHOTOS HAVE BEEN RENDERED INTO BLACK AND WHITE 
VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS 
UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE THE BEST AVAILABLE 
COPY. AS RESCANNING WILL NOT 
CORRECT IMAGES, PLEASE DO NOT 
REPORT THE IMAGES TO THE 
PROBLEM IMAGE BOX. 



PQ 2Q '3 : 



MAGYAR 
NfiPKtfZTARSASAG 


SZABADALMI 
LEfRAS 


1 76337 




Bejelentes napja: 1972. III. 29. (TE-637) 

Nemet Demokratikus Koztarsasag-beU elsobbsege* 
1971. III. 31. (WP 04 h/154 260) 
1971. V. 13. (WPD 04 h/1 55 061) 


Nem2etk6zi osztalyozas: 
D 04 H 1/48 
D 04 H 1/54 

• 


oaszAGos 

HP A T AX TLB X xriTV 

HIVATAL 


Kozzetetel napja: 1973. X. 27. 
Megjelent: 1971. VTL* 31.. 





dr. Herger Adolf okleveies mernok, Stephan Michael kutato, Ihme Bernd kuta- 
to Dresden,^ Pfeffer Roland okleveies mernok, Karl-Marx-Stadt, Pollack Dieter 
okleve es mernok, Wiedemann Gunter okleveies mernok, Dresden, Nemet De- 
mokratikus Koztarsasig 



Szabadalmas: 

VEB Textilkombinat Cottbus, 
Cottbus, Nemet Demokratikus 
Kdztarsasag 



Eljaras tobbretegu textilanyag eloallitasira 



A talalmany targya eljaras tobbretegu textilanyag 
eloaUitasara, amely soran egy vagy tobb eloregyar- 
tott, textil sikalakzatot, elonyosen nem-szott texti- 
les legal abb egy, horelagyulo, egy tengely ira- 
nyaba nyujtott, celszeruen polipropilen anyagu fo- 5 
hat feliiletileg egyesftunk, helyileg hevitunk es 
mechanikusan osszenyomunk. 

mm Tobbretegu textilanyag eloaUitasara vonatkozo el- 
jarasok mar regota isrneretesek. Ezek tobbnyire az 
elemi szalakbol alio nem-szott textfliak megerosfte- 10 
set celozzak, peldaul mechanikus eljaras ok, tus cso- 
mpzas, hurkolas, stb. utjan. Az ilyen eljarasok kozos 
natranya, hogy a megerosites szilardito hatasa altala- 
oan nem kielegfto. 

A nem-szott textfliak megerdsiteset ezenkmil 15 
vegeztek monomer vagy poHmer szerkezeti anyagok 
polimenzaciojaval vagy kondenzaciojaval, amihez az 
a hatrany jarult, hogy az eljaras eredmenyekeppen a 
tobbretegu textilanyag merewe valt, textil jellegu 
tuiajdonsagat, kuldndsen simulekonysagat, rugal- 20 
massagat elvesztette. 5 

fM J ^ e ? teS tovihbi * tobbretegu textflanyagok 
fohakbol torteno eloallitasa is. Ennek soran a fdlia- 
*at mechanikus kezelesuk elott szalasodasi hajlamuk 
meg,a VItdsa c ^ Ijdb61 energiasugarzasnak, peldaul 25 
e^ektronsugarzas hatasanak- vetik ala, majd ezt kove- 
<oen alakitjak ki a nem-szott textfliat. Az ilyen 
anyagok hatranya, hogy lenyegeben csak muszaki 
celra alkalmazhatok, okozkodesi celra csaknem tel- 
jes mertekben alkalmatlanok. 30 



Olyan eljaras is ismert mar, amely soran nedvesen 
huzott szalasanyagot, peldaul poliakril-nitrilt ugy 
modifikalnak, hogy ioncserelo eljaras soran gel alia- 
potot aUltanak elo. Az anyagot ezutan nemesftik, 
peldaul sugarkemiai uton. Az ilyen modon eloallf. 
tott tobbretegu textilanyagok azonban csak kisebb 
merteku szilardsaggal rendelkeznek. 

Mas ismert eljaras soran a tobbretegu textilanya- 
gok egyes retegeit sugirzasnak vetettek ala, peldaul 
reaktfv csoportok kialakftasa celjabol, ezutan egye- 
sitetteTc az egyes retegeket. Az ilyen eljarasban kelet- 
kezo tobbretegu .textilanyag azonban joreszt csak 
muszaki celokra alkalmazhato, ruhazati termekek 
eloaUitasara szinte alkalmatlan. 

.A korabban ismertte valt eljarasokkal kapcsolat- 
ban tehat osszefoglaloan megallapithato , hogy a 
tobbretegu textilanyag eloallitasa soran fokepp az 
anyag szilardsaganak fokozasat tartottak szem elott, 
kevesbe az anyag festhetoseget, szinezhetoseget, fel- 
dolgozhatosagat, ruhazati celokra valo alkalmazhato- 
sagat. 

A talalmany celja a kbrabbi muszaki szint szerinti 
eljarasok tovabbi javitasa, az azokkal kapcsolatos 
osszes hatrany egyideju kikuszobolese. . 

A talalmannyal megoldando feladat tehat 
tobbretegu textilanyag eloaUitasara vonatkozo olyan 
eljaras kialakitasa, amely egyreszt megfelelo szilard- 
sagu, masreszt konnyen feldolgbzhato, ruhazati celra 
is alkalmas, festheto, szinezheto textilanyag gyarta- 
sat teszi lehetove. 
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A talalmany alapja az a felismeres, hogy a kitu- 
zott feladat egyszeruen megoldodik, ha a hore- 
lagyulo foliat megfeleloen egyesitjuk a textil sik- 
alakzattal es ezutan sugarozzuk be. 

A talalmany szerinti eljarasban tehat az a tovabb- 5 
fejiesztes, hogy a horelagyulo foliat es a textil sik- 
alakzatot egyesitesiik utan, de hevitesuk es ossze- 
nyomasuk elott nagyenergiaju sugarzassal besugaroz- 
zuk es a horelagyulo foliat, celszeruen tus-repesztes- 
sel kuszaljuk. Ez egyreszrol a tobbretegu textilanyag 10 
fokozott szilardsagat hozza magaval, masreszrol az 
anyag akar tovabbi kezeles nelkul is alkalmassa valik 
ruhazati celokra. Igy tehat - mint reszletesebben is 
latni fogjuk - ez az intezkedes viszonylagos egy- 
szerusege ellenere is maradektalanul biztositja a fen- 15 
tiekben emlitett osszetett kovetelmenyek egyideju 
kieiegiteset. 

A talalmany ertelmeben oslszeru, ha a sikalakza- 
tot a hevites es/vagy a nagyenergiaju sugarzassal valo 
besugarzas elott es/vagy utan vegyi anyagokkal, 20 
kulonosen monomerekkel es/vagy polimerekkei 
erintkeztetjuk. Monomerekkent celszeruen akrilsav 
vizes oldatat, polimerkent pedig telitetlen polieszter 
gyantat alkalmazunk. Ezzel ugyanis a tobbretegu 
textilanyag tulajdonsagait tovabb javitjuk, szilardsa- 25 
gat fokozzuk es ruhaipari feldolgozhatosagat is nd- 
veljiik. 

Hore nem lagyulo osszetevokent a talalmany sze- 
rint celszeruen nedvesen huzott, ioncserelo es kiszo- 
rito eljarassal modifikalt poliakrfl-nitril szalasanyagot 30 
viszunk be, amivel a tobbretegu textilanyag szilard- 
sagat nagymertekben fokozzuk. 

A sikalakzat hevitese soran celszeruV ha ez iezer- 
sugarzas segitsegevel tortenik, ezzel a megoidassal 
ugyanis a helyi hevites tokeietesen megoldhato. 35 

A tobbretegu textilanyag szilardsaganak megfelelo 
kialakrtasa, fokozasa erdekeben celszeru, ha a slk- 
alakzatot a lezersugarzassal pontokban, vonalak 
menten, raszter alakzatban es/vagy ezek valamilyen 
kombinacioja szerint hevitjuk. 40 

A talalmanyt reszletesebben a rajz alapjan ismer- 
tetjuk, amelyben peldakon keresztul az eljaras 
nehany celszeru foganatositasi modjat mutatjuk be. 
A rajzon az 

45 

1. abra ket nem-szott text iliab 61 es egy polipro- 
pilen foliabol eloallitott tobbretegu textilanyag elo- 
allitasi foiyamatabraja, a 

2. abra ket kartolt nem-szott textiliabol es ha- 
rom foliabol alio tobbretegu textilanyag eloallita- 50 
sanak vazlatos foiyamatabraja, a 

3. abra ioncserelt poliakril-nitril szalakbol es fo- 
liabol eloallitott tobbretegu textilanyag gyartasi vo- 
nalvazlata, a 

4. abra poliakrilnitril-polipropilen nem-szott tex- 55 
tilia eloalhtasanak tombvazlata, az 

5. abra lezersugar vonalszeru elteritesenek vaz- 
laga, es a 

6. abra lezersugar raszterszeru elteritesenek vona- 

las elvi abraja. 60 

1. pelda 

Egyenkent 70 g/rn 2 feluietsulyu viszkozszalakbol 
alio ket 4 tus nemezbol, valamint 40jum vastagsagu, 65 



a szalasodasi hajlam -elosegitese celjabol elozoleg 
7 • 10 6 rad dozisnak megfelelo elektronsugarzasnak 
kitett, egyiranyban nyujtott 5 polipropil6n-foliabol 
alio osszetett slkalakzatot 6 tuagyon atvezetve 
tusnemezelessel osszenemezeliink. A fenti muveiet 
soran a folia elemi szalakra hasad. Az ezutan alkal- 
mazott, 2 laser-sugarforras alkalmas hullamhosszu- 
sagii es intenzitasu sugaraival torteno pontszeru be- 
sugarzds a nemez meghatarozott pontjain az elerni 
szalak osszehegedeset eredmenyezi, amelynek soran 
szilardsagi tulajdonsagai, illetve jellemzoi jelentosen 
megnovekednek, s ily modon megerositett nem-szott 
textfliat nyerunk (1. abra). 

2. pelda 

Egyenkent 60g/m 2 feluietsulyu ket 7 kartolt pa- 
miitfatyolbol es ket keresztiranyban nyujtott 8 po- 
Hpropilenfoliabol, valamint hossziranyban nyujtott 9 
polipropilenfoliaboi alio kombinalt slkalakzatot i€- 
tegezunk. . Az alkalmazott, egyenkent 30 Am vastag- 
sagu polipropilenfoliakat a szalasodasi hajlam javi- 
tasa celjabol elozoleg 6 • 10 7 rad dozisnak megfelelo 
elektronsugarzasnak tessziik ki. A fenti retegezett 
slkalakzatot 6. tuagyban tusnemezelessel osszeneme- 
zeljuk, mikozben a foliak elemi szalakra repednek. 
Az ezutan alkalmazott, 2 laser-sugarforras alkalmas 
hullamhosszusagii es intenzitasu sugaraival torteno 
pontszeru besugarzas a nemez meghatarozott pont- 
jajn az elemi szalak osszehegedeset eredmenyezi, 
amelynek soran szilardsagi jellemzoi jelentosen meg- 
novekednek, s ily modon megerositett nem-szott 
textfliat nyerunk (2. abra) 

3. pelda 

50 ;im vastag, egyiranyban nyujtott 10 polipro- 
pilenfoliara 11 PVY szalbund at re tegezunk es 13 
elektrongyorsito 12 sugaragyuja alatt 14 elektron- 
nyalab utjan 10 7 rad dozissal besugarozzuk. A 15 
hengerparok kozott elrendezett 6 tuagy segitsegevel 
sziiarditjuk, mikozben a folia elemi szalakra reped 
szet. A 2 laser-sugarforras hatasara pontszeru ossze- 
hegedesek keletkeznek, amelyek a nem-szott textilia 
szilardsagat jelentosen megnovelik. A hohatas kovet- 
kezteben egyidejuleg meghatarozott helyeken szet- 
roncsolodnak a 14 elektronnyalabbal a 11 PVY 
szalbundaban letrehozott aktiv reakciomagok. Az ily 
modon elokezelt nem-szott textfliat 16 ojtoedenybe 
tovabbitjuk, es ott 70°C-on 15%-os vizes akrilamid- 
-oldattal ojtjuk. Az ojtofurdohoz hozzikevert sava> 
szinezoanyag a textilianak csak az ojtott helyein 
szivodik fel, ily modon szinmintazatot kapunk. 1 7 
szariton tortent keresztiilhuzas utan a megerositett 
nem-szott textfliat felcseveljuk (3. abra). 



4. pelda 

150 g/m 2 feluietsulyu pamutszovetet elozoleg be- 
sugarzassal szalaso'dasra hajlamossa tett ket poiipro- 
pilen-foliaval egyiitt mailpoi-gepbe vezetjuk. Ennek 
kovetkezteben mail pol -sikalakzat jon letre, aholis a 
foliak a tuk hatasara elemi szalakka repednek szet es 
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bedolgozodnak a pamutszovetbe. Ezutan hokezelest 
vegziink, amelynek kovetkezteben a polipropilen- 
-szaJak megolvadnak, osszehegedt csomok keletkez- 
nek, amelyek kello megerositest eredmenyeznek 
anelkiil, hogy az anyag textil-jeileget elvesztene. 5 

5. pelda 



7. pelda 

Az 5. pelda szerint eloallitott nem-szott textfliat 
haloszeru laser-sugarzasnak tessziik ki, amely peldaul 
steppelt mintat untanzo szerkezeti hatast eredme- 
nyez. A besugarzast ket pulzalo 2 laser-sugarforrassal- 
vegezzuk (6. abra). 



Onmagaban ismert ioncserelo eljarasokkal eloalli- 
tott, poliakrilnitril szalakbol alio, 180 g/m 2 felulet- 10 Szabadalmi igenypontok: 
sulyu 18 nemezt ket, egyiranyban nyujtott, 30 /im 

vastag polipropilenfoliaval egyesitve 13 elektron- 1. Eljards tobbretegu textilanyag eloaUItasara, 

gyorsito 12 sugaragyuja alatt 5 • 10 6 rad dozisu 14 amely soran egy vagy tobb eloregyartott, textil sik- 
elektronnyalabbal besugarzunk. Ennek soran a 18 alakzatot, elonyosen nem-szott textlliat es legalabb 
nemezben reakcidkepes magok keletkeznek az utana 15 egy, hore lagyulo, egy tengely iranyaba nyujtott, 
kovetkezo ojtasos kopolimerizacio szamara, mfg az celszeruen polipropilen anyagu foliat, feluletfleg 
egyiranyban nyujtott. 10 polipropilenfoliak szalaso- egyesitunk, helyileg hevitunk es mechanikusan ossze- 
dasra hajlamossa valnak. 6 tuagy alkalmazasaval a nyomunk, azzal jellemezve, hogy a hore lagyulo fd- 
10 polipropilenfoliakat eiemi szalakra repesztjiik es liat es a textil sikalakzatot egyesitesiik utan, de hevi- 
a 18 nemezzel homogenizaljuk. Az ilyen modon 20 tesiik es osszenyomasuk . elott nagyenergiaju sugar- 
utokezelt 18 nemezt 19 sajtolo hengerpar kbze ve- zassal besugarozzuk es. a hore lagyulo foliat, celsze- 
zetjuk, majd 2 laser-sugarforras hatasanak vetjiik ala. ruen tus-repesztessel kuszaljuk. 
A pontszeru besugarzast onmagaban ismert pulzalo 2. Az 1. igenypont szerinti eljaras foganatositasi 

laser-forrassal, illetve e laser-forrashoz alkalmazott modja, azzal jellemezve, hogy a sikalakzatot a hevi- 
megfelelo optikaval vegezzuk. E ceira alkalmazhatc 25 tes es/vagy a nagyenergiaju sugarzassal valo besugar- 
azonban optika nelkiil tobb pulzalo laser-forras is. A zas elott es/vagy utan vegyi anyagokkal, kiilonosen 
laser-be sugarzas utan a 18 nemezt 20 akrilsav monomerekkel es/vagy polimerekkel erintkeztetjuk. 
10%-os vizes oldataba tovabbitva ojtjuk, aholis az 3. A 2. igenypont szerinti eljaras foganatositasi 

oidatba festekanyagot is keverunk, es az erintkez- modja, azzal jellemezve, hogy monomerekkent akril- 
tetesi idot 30 mp-re valasztjuk meg. Ojtas utan a 18 30 sav vizes oldatat, polimerkent pedig telitetlen poli- 
nemezt 21 mosdgepben mossuk, majd 17 szaritoba eszter gyantat alkalmazunk. 

megszantva 22 felcsevelore gyujtjiik ki. A fenti 4. Az 1-3. igenypontok barmelyike szerinti el- 

mddon megerositett, strukturalt nem-szott textfliat jaras foganatositasi modja, azzal jellemezve, hogy 
kapunk, amely kiilonosen jo oltozkodesfiziologiai es hore nem lagyulo osszetevokent nedvesen huzott, 
reprezentativ tulajdonsagokat mutat (4. abra). 35 ioncserelo es kiszorito eljarassal modifikalt, poli- 

akril-nitril szalasanyagot .viszunk be. 
6. pc-lda 5. Az 1-4. igenypontok barmelyike szerinti el- 

jaras foganatositasi modja, azzal jellemezve, hogy a 
Az 5. pelda szerint eloallitott nem-szott textiliat sikalakzatot lezersugarzassal helyileg hevitjuk. 
laser-sugarzasnak tessziik ki, ahoUs vonalszeru besu- 40 6. Az 1-5. igenypontok barmelyike szerinti el- 
garzast alkalmazunk, amelyet on magukb an ismert ki- jaras foganatositasi modja, azzal jellemezve, hogy a ' 
alakitasu 23 hengerlencsek alkalmazasaval allitunk sikalakzatot a lezersugarzassal pontokhan, vonalak 
elo (5. abra). A termek tovabbi kezelese az elobbi menten,' raszter alakzatban es/vagy ezek valamilyen 
peldaban leirtak szerint tortenik. kombinacioja szerint hevitjuk. 

45 



7 rajz, 7 abra 



A kiadasert felel: a Kozgazdasagi es Jogi Konyvkiadd igazgatoja 
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